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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen voriaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. 13 (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undfoder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

El Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehait der • 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/tf es elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , der/tiie ein Sequenzprotokoll undybder die dazugehorigen Tabellen enthaltfenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtltch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Untertagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

IS Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berlchts . 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der international Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der international Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, geften im Rahmen dieses Benefits als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 _e in der ursprunglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 

1-12 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabeilen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoli 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben): 

4. 12 Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

D Beschreibung: Seite 
H Anspruche: Nr. 1-3 t 4-5 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, Jconnen einige oder alle dieser Blatter rait der Bemerkung 
"ersetzt" versehen we r den . 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkert; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung _____ — 



1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 4, 10, 12 

Nein: Anspruche 1-3, 5-9, 11 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-12 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-12 

Nein: Anspruche: 



2, Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung ; 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

Feld Nr. VH1 Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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ZuPunktl. 

Die mit Schreiben vom 09.08.2005 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte ein, die 
im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der intemationalen 
Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei urn folgende Ande- 
rungen: 

In der urspriinglich eingereichten Anmeldung war es Voraussetzung, dass die zweite Schicht 
(15), welche die erste Schicht (14) hinterfullt, weniger Yttriumoxid aufweist und grobkorniger 
ausgebildet ist als die erste Schicht. 

Dies ist bei der mit Schreiben vom 09.08.2005 eingereichten Anspruchen 1 und 4 nicht der 
Fall, weshalb diese Anspriiche gegen Artikel 34(2)(b) PCT verstossen. 

Die Anspriiche 6 und 7 entsprechen den urspriinglichen Anspruchen 1 1 und 12. 

Zur Begutachtung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit wurden deshalb die urspriinglich 
eingereichten Unterlagen herangezogen. 

Zu Punkt V. 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 009, Nr. 128 (M-384), 4. Juni 1985 (1985- 
06-04) & JP 60 012247 A (KOGYO GIJUTSUIN; others: 0J), 22. Januar 1985 
(1985-01-22) 

D2: US-A-4 557 31 6 (TAKAYANAGI ET AL) 1 0. Dezember 1 985 (1 985-1 2-1 0) 

D3: EP-A-0 554 198 (HOW MET CORPORATION; UNITED TECHNOLOGIES 

CORPORATION) 4. August 1993 (1993-08-04) 
D4: US-A-5 944 088 (FEAGIN ET AL) 31 . August 1 999 (1 999-08-31 ) 

2) Neuheit: 

Die voriiegende Anmeldung erfiillt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand der Anspriiche 1-3 und 5-9 und 1 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Dokumente D1 und D2 offenbaren eine Gussform, die aus Yttriumoxid, Magnesiumoxid und 
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Kalziumoxid besteht. 

Alle anderen Merkmale sind logische, gewdhnliche Vorgehensweisen zum Herstellen einer 
Feingussform und Merkmale einer Feingiessform und jedem Fachmann bekannt. 
Deshalb sind die Anspruche 1-3, 5 und 6-9 und 1 1 nicht als neu anzusehen. 
Da Anspruch 6-9 das Verfahren und Anspruch 1 1 die Verwendung der Gussform beschreiben 
und keine zusatzlichen Merkmale enthalten, die nicht schon in D1 oder D2 offenbart oder 
sogar allgemein bekannt sind, sind auch diese Anspruche nicht als neu anzusehen. 

g ) Erfjnderjsche Tatigkeit: 

Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. 
Zusammenfassung) eine Gussform, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 4 und 1 0 
dadurch unterscheidet, daB in der zweiten Schicht weniger Yttriumoxid vorhanden sein soli. 
Dies ist in keinem der Dokumente explizit offenbart, es ist jedoch naheliegend den Gehalt an 
Yttriumoxid in der Stutzschicht zu reduzieren, da dies unnotig hohe Kosten bei der Herstellung 
und bei der Aufbereitung der Formschalen verursachen wiirde. 

Deshalb liegt fur diese Anspruche keine erfirtderische Tatigkeit gemaB Artikel 33(3) PCT vor. 

Der Gegenstand von Anspruch 12 ist in Dokument D3 beschrieben. Es ist naheliegend fur den 
Fachmann die Lehre von D1 bzw. D2 mit der aus D3 zu kombinieren, urn zum gewunschten 
Ergebnis zu geiangen. Deshalb liegt fur Anspruch 12 keine erfinderische Tatigkeit gemaB 
Artikel 33(3) PCT vor. 

a ) Gewgrbjiche Anwendbarkeit: 

Da die GieBform und das Verfahren zur Herstellung von Gussstucken in der GieBereiindustrie 
benutzt werden kann, ist die Erfindung gewerblich anwendbar. 

Zu Punkt VI!. 

Im Widerspruch zu den Erfordemissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung 
weder der in den Dokumenten D1-D4 offenbarte einschlagige Stand der Technik noch diese 
Dokumente angegeben. 

Zu Punkt VIII. 

a.) 

Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Artikels 5 PCT, da die Erfindung nicht 
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so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. 

Es ist nicht deutlich in welchen Mengen Yttriumoxid in den beiden Schichten vorhanden sein 
muB, um den in der Beschreibung angegebenen Effekt einer hohen Warmekapazitat (siehe 
Beschreibung Seite 5, 3. Absatz) zu erzielen. 

Es ist der Priifungsabteilung auch nicht deutlich, wie eine "hohe Warmekapazitat" der Schicht 
(15) eine "langsame Abkuhlung" des Metalls erreichen soli. Im Allgemeinen werden "hohe 
Warmekapazitaten (z.B. chillers)" benutzt, um eine schnelle Abkuhlung zu erreichen. 

b. ) 

Anspriiche 1 , 2, 6 und 1 1 verstossen gegen Artikel 6 PCT. 

Nach Artikel 6 PCT miissen die Anspriiche knapp gefaBt sein. Der Ausdruck "insbesondere" 
in den Anspriichen 1, 6 und 11 bewirkt kejne Beschrankung des Schutzumfanges des 
Anspruchs, d.h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar 
fakultativ zu betrachten. 

c. ) 

Anspriiche 1-5 sind nicht knapp gefaBt und verstossen deshalb gegen Artikel 6 PCT. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 scheint ein Werkzeug zu sein. Dies wird in Zeile 3 
eingeschrankt auf eine Gussform. Die Formulierung: Gussform fur die Herstellung von 
Gussbauteilen aus reaktiven Nichteisenmetallschmelzen usw. ... wiirde dem Artikel 6 PCT 
genugen. 

d. ) 

Der in Anspruch 2 beanspruchte Sachverhalt befindet sich bereits in Anspruch 1 , weshalb 
Anspruch 2 iiberflussig zu sein scheint. 

e. ) 

Der Ruckbezug des Anspruchs 1 auf die Anspriiche 6 bis 10 ist unklar, da es sich bei den 
Anspriichen 6-10 um ein Verfahren handelt und nicht um eine Gussform. 
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Patentanspruche 

1. Werkzeug zum Herstellen von Gussbauteilen, insbesondere Gasturbinen- 
bauteilen, aus reaktiven Nichteisenmetallschmelzen, insbesondere aus Ti- 
tanlegierungen, wobei das Werkzeug als Gussform ausgebildet ist, wobei 
die Gussform uber einen mindestens zweischichtigen Aufbau verfiigt und 
eine erste Schicht (14) einen mit der reaktiven Nichteisenmetaltschmelze in 
Kontakt kommenden Formwandbereich und eine zweite Schicht (15) einen 
den Formwandbereich hinterfullenden Stabilisierungsbereich bildet und 
sowohl die erste Schicht (14) als auch die zweite Schicht (15) aus Yttrium- 
oxid, Magnesiumoxid und Kalziumoxid bestehen, dadurch gekennzeich- 
net, dass die zweite Schicht (15), welche die erste Schicht (14) hinterfiillt, 
weniger Yttriumoxid aufweist. 

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Schicht (15) grobkomiger ausgebildet ist als die erste Schicht (14). 

3. Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zweite Schicht (15) dickerwandiger ausgebildet ist als die erste Schicht 
(14). 

4. Verfahren zum Herstellen einer Gussform fur Gussbauteile, insbesondere 
Gasturbinenbauteile, aus reaktiven Nichteisenmetallschmelzen, insbeson- 
dere aus Titanlegierungen, durch Bereitstellen eines Bauteilwachslings, der 
die geometrischen Abmessungen der mit der Gussform herzustellenden 
Feingussbauteile aufweist und Beschichten des Bauteilwachslings mit ei- 
nem Schlickerwerkstoff bestehend aus Wasser, Yttriumoxid, Magnesiunrv- 
oxid und Kalziumoxid, sowie anschlieBendem Trockenen und Ausharten der 
Beschichtung zu der Gussform und Entfernen des Bauteilwachslings aus 
der Gussform, wobei der Schlickerwerkstoff derart auf den Bauteilwachs- 
ling aufgetragen wird, dass eine Gussform mit einem mindestens zwei- 
schichtigen Aufbau entsteht und eine erste Schicht der Gussform einen mit 
der reaktiven Nichteisenmetallschmelze in Kontakt kommenden Form- 
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wandbereich und eine zweite Schicht der Gussform einen den Formwand- 
bereich hinterfullenden Stabilisierungsbereich bildet, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass fur den Schlickerwerkstoff zur Bildung der zweiten Schicht 
weniger Yttriumoxid verwendet wird als fur den Schlickerwerkstoff zur Bil- 
dung der ersten Schicht 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlick- 
erwerkstoff zur Bildung der zweiten Schicht grobkorniger ausgebildet ist als 
der Schlickerwerkstoff zur Bildung der ersten Schicht. 



6. Verfahren zum Herstellen eines Gussbauteils, insbesondere eines Gasturbi- 
nenbauteils, aus reaktiven Nichteisenmetallschmelzen, insbesondere aus 
Titanlegierungen, gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

a) Bereitstellen einer Gussform nach Anspruch 4 oder 5, 

b) Einfullen der Nichteisenmetallschmelze in die Gussform, 

c) Erstarren der Nichteisenmetallschmelze in der Gussform, 

d) Herauslosen des Gussbauteils aus der Gussform. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur Herstel- 
lung eines Gasturbinenbauteils eine Titan-Aluminium-Legierungsschmelze in 
die Gussform eingefullt wird. 
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